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(S) Nouveau Rant pour ie traitement dans la masse des materiaux poreux cfun bailment. 



@ Llnvention conceme un procede dlmpregnauon dans 
touts la masse des materiaux poreux utilises dans le bailment 
aftn de leur dormer ou de leur redortner la resistance meca- 
nique necessaire et d*eviter touts degradation par Teau et 
rhumkfite quelle qu'en soft I'origme. Dans ce but on utilise une 
solution (fun porymere fiquide du poh/butao5ene qui se polyme- 
rise rapidement par oxydation. Le procede permet de trarter 
par example, les enduits de ptttre exterieurs qui sont erodes 
fjp» et sohibfltses par Teau de ptuie. 
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- 1 - 

L'lnventlon conceme la formulation tfun If ant organique 
polymerfsable pouvant penetrer totalement les materia* poreux du 
batfment, par exemple les enduits de chaux ou de platre et les pierres 
tendres, afin de les rendre molns friables en leur donnant une meilleure 

5 resistance a la compression et plus de cohesion ; les particules enrobees 
seront molns sensibles a Taction degradante ou solubilfsante de i'eau. Et en 
particuller le traitement des enduits exterleurs tfimpermeabilisation de 
facade a base de pldtre (voir le brevet francals n* 2363532), qui devait 
remplfr les memes fonctlons quTun enduft traditlonnel au mortler 

10 hydraulique. 

En effet, on a cependant constate a l'usage que le comportement de ces 
enduits n'est pas satlsfaisant, car I'eau desagrege le pldtre et 1'enduft 
s'erode enormement ( 50 % en deux ou trois ans), puis II se fissure et peut se 
decoller. L'hydrofugatlon de cet enduit par un polyhyoYo-genomethyl 

15 slloxane, f lulde silicone, n'a pas 6te durable. L'agence pour la Prevention des 
Desordres et ('Amelioration de la Qua lite de la Construction, a tfatlleurs 
edit* divers textes en 1984 mettant en garde les utlllsateurs contre les 
consequences nef astes des produits de ce type. L'agence estime en effet les 
surfaces slnlstrees a 5 a 10 millions de m^et prevoit un cout de reparation 

20 de 150 a 400 Francs par m 2 solt 0,7 a 4 milliards de francs. Dans l'un de ces 
textes on peut lire : "L'enduft est caracterise par sa sensibillte a I'eau, d*une 
part, et sa solubllite dans I'eau liqulde et son Instability dimenstonnelle et 
structurelle lorsqu'll est humldlf le, (Tautre part" . 
Actuellement un faible pourcentage des degats causes a et6 repare : soit par 

25 Summation totale de l'endult piatre et refection par enduit de ciment -400 
F le m 2 - soft par rev§tements (Tetancheite , systemes adherents minces 
poses en 1 a 2 kg par m 2 soit un prix de 100 a 200 F lem 2 . 



Ces revetements (Tetancheite antif issures sont utilises avec succes sir les 
endults de cfment apres avoir f 1x6 eventuellement la surface qui pert etre 
degrade et friable. Par contre ces endults de platre sont degrades dans toute 
leur epatsseur - 2 cm - et l'impregnation superficfelle sur 1 a 3 mm n'aura 
qu"une duree limitee ; des decollements se produisent deja apres 2ou3ans 
sur les chantiers traites avec les "systemes adherents minces En effet, la 
permeability a la vapeur (feau de ces revetements est falble, ce qui pert 
amener des condensations dans l'epaisseur de l'endutt qui continue alnsi a 
vlellllr et a se desagreger. L'ensemble platre et revetement ne pourra pas 
tore entretenu nl conserve apres les 10 ans de garantle (voir a ce sujet 
ravfs de ft Logeals, Directeur du Bureau Securitas : question 26, page 66 
dans le compte-rendu de la joumee Technique CATED-SNJF du 25 mars 1982 
L'lnvention vise a remedier a ces inconvenfents en proposant un 
llant Insensible a I'eau qui penetrera toute l'epaisseur de I'enduit platre 
degrade, en recollera def Initivement tortes les particules et evitera toute 
dissolution nouvelle du pldtre dO aux penetrations laterales et perfpheriques 
de l'eau dans I'enduit ou aux condensations dans la masse. Le traitement de 
toute la masse <fun enduit de pldtre est rendu necessalre, meme si la 
protection contre la plufe est assuree par une peinture, du fait que I'enduit 
sera toujours expose a I'humfdlte 

L'endutt retrouve alnsi ses caracterfstfques mecaniques tforigine, 
et une bonne resistance a I'eau et a I'humidite. II est alors possible de le 
revetlr simplement <Tune peinture mlcroporeuse de facade DTU 59-1 et 59-2 
WF-T 30-804). Cest seulement dans le cas de fissures du gros oeuvre que 
les revfitements (Tetanchelte NF-P84-402- et les mastics pour fissures 
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devront etre utilises ; ils pourront l'etre sans cralndre de decollement ni de 
cloquage du a la friabilite de l'enduit en profondeur. 

A cet effet, I'invention a pour objet un liant organique apte a 
penetrer la totalite de I'epaisseur des materiaux poreux (fun bailment, afln 
d'augmenter par collage des particules leur resistance a la compression et 
leur cohesion et diminuer leur sensibilfte a 1'eau. Le liant de base du liqulde 
(^impregnation est un polybutadiene liqulde a composition Isomerique : 72SS 
de doubles liaisons en 1,4 Cis, 27% de doubles liaisons en 1.4 Trans, 
Ifcradical vinyl(-OCH2), une densite : 0,91 gr/cm3, une viscosite d*environ : 

3 750 m PA S, et une masse moleculaire rfenviron : 1 800 g/mol (*ou- 1 5 58); ce 
polybutadiene etant en outre insaponifiable:tel que le POLYOL 1 10, Marque 
deposee de HULS, ou I'UNIVEST, Marque egalement d6posee par HULS : 
CHEMISCHE WERKEHULS A6 -Posfach 1320- D.4370 MARL . RFA. 

On dome ci-apres quelques extraits de la notice 1119 Janvier 

5 1985 de I'UNIVEST : "Liant universel pour presque tous materlaux sableux 

sans ciment et sans eau, UNI VEST est un polymere liqulde special, qui 

sapplique tout particulierement a la stabilisation des sables a 
granulometrie uniforme. Lors du durclssement, les grains adherent les uns 

aux autres a des points de contact minces". La notice de I'UNIVEST donne 

comme formule tfemploi, le melange de 100 parties de sable et de 2 parties 

<fUNlVEST. Le mortier obtenu, a sechage tres rapide par oxydation, est 

utilise pour confectionner des routes, des chapes, des briques, des betons 

moules, etc... La notice ne propose done pas 1'emploi de I'UNIVEST pour 

tfautres usages comme la confection <Tun liquide d* impregnation pour 

consolider des materiaux poreux et friables. La possibilite de mise en. 

solution dans un solvant n'est pas evoquee et I'UNIVEST tel quel, ne peut 

penetrer les materiaux poreux. 
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Le but de l'inventlon est de proposer la confection de Ifquides <f Impregnation 
totale a base de ces polymeres qui apres polymerisation donne ou redonne a 
un materiaux poreux et friable, une resistance m&anique et une 
Insensibility a l'eau convenable pour un usage def ini. 

5 Les materiaux proposes sont par exemple, les platres morts interiors, les 
platres exteriors du type Lutece-Projext ou du type classique : les enduits 
de clment ou de chaux grasse, les ragreages poudreux, les enduits ou les 
briques de terre non culte, le belon cellulalre, les revetements plastiques 
epais, les pefntures poreuses et degradees, etc 

io Les methodes (Tessais ont ett Inspirees des Avis Techniques pour Enduits 
Exteriors crimpermeablllsatlon : - Module tfelasticite dynamfque- 
Reslstance a la compression - Resistance a la traction par flexion - 
Adherence au support - Permeablllte a l'eau et a la vapeur - Capillarity - 
Durete - Action du gel - Mouvements dirferentfels tforigine thermlque et 

15 hygrometrtque - Effet des chocs de trafic - Salissures - Erosion sous 1'ef fet 
de frottements et/ou d'agents atmospheriques : plule principalement - 
Essals de sensfbfllte a l'eau par essais <f erosion a la goutte <Teau et au 
rulssellement dans le cas du platre - Variation des caracteristlques 
mecanfques a l'6tat humide - Le pouvoir llant et le pouvoir de consolidation 

20 ( Methode Hoechst). 

On dome cl-apres, a titre d'exemples non llniltatlfs, trois 
formules de Hants conformes a 1'invention : 
-Composition A: Base 

. UNI VEST ou POLYOL 110-15 parties ( 10 a 20) ♦ Hydrocarbures benzeniques 
25 (xylene, toluene) ou aliphatiques (essence F white spirit) - 85 parties (80 a 
90) + catalyseurs de Polymerisation - 0.S - 1 00 parties 



- composition B : impregnation universelle 

. UNI VEST ou POLYOL 110-15 parties ♦ Essence F - 85 parties ♦ Fongiclde 
algiclde - Q.S. * Agent mouillant du support « CLS ♦ Agent tfetalement » Q.S ♦ 
Agent anti-bulles (fair -Q.S - 100 parties 

- Composition C : Impregnation totale plus impermeabilisation ou 
hydrofugation de la partie superficielle du materiau sur deux millimetres 
par exemple. On ajoutera a la composition B des resines faiblement 
penetrantes, solt une restne acrylique hautement polymerlsee, solt une 
reslne de polyurethane a durcissement par Vhumldlte de 1'alr, solt egalement 
des resines de caoutchouc chlore ou Isomerfse, etc. Pour hydrofuger 
unlqiement on pourra ajouter a la composition B un nydrofuge silicone ou 
paraffine . Les traltements falts avec la composition C n'ont pas a §tre 
recouverts de pelntures ou autres rev§tements ; lis sont utlllsables pour la 
Pierre, les briques et pour falre un traltement preventlf tres economique , 
des platres exterleurs. On pourra ptgmenter 1e produit en blanc, par exemple 
avec I ou 2 X de dioxyde de tltane ou en couleur avec des oxydes de fer. 

La consommation utile, composition A ou B pour un endult de 
piatreexterieuroudecnauxestde 1 litre par m2 pour 1 cm (fendult, et pour 
la plerre tendre : 0,7 litre par m2 pour 1 cm. 

Les compositions A et B sont egalement appropriees pour repondre 
aux "Fonctlons durcissantes penetrantes" et "Fonctions de consolidation" 
deflnies dans la Norme Peinture T30-805. 

La concentration utile ( Extrait Sec Jest comprise entre 8 et 20 58. 

L'appllcatlon peut se falre au rouleau mais l'emploi (fun 
pulverisateur est plus economique. 



REVENDICATIONS 

- 1 - Llant organtque apte d p£n6trer la totality de l'6paisseur des 
matfriaux poreux <fim bailment afln tfaugnenter par collage des partfcules 
leur resistance b la compression et leur cohesion et de dlmlnuer leir 
sensibility i l'eau, caract£rfs6 en ce qtfil comprend en solution dans des 
tydrocarbures benz&riques ou alfphatfques, un polybutadidne liquide, 
tventuellement modlf ft par des adjuvants conventionnels. 

- 2 - Llant organtque selon la revendication I, caract6ris§ en ce 
que le polybutadidne liquide masse est caract£rts6 par une composition 
isomfirique : 72 X de doubles liaisons en 1,4 cts, 27 X de doubles liaisons en 
1,4 trass, IX de radical vinyl; une density : 0,91 gVcm3, une viscosity 
<f environ : 750 m PA S, et une masse molteulaire (fenvfron : 1800 g/mol 
(♦ou- 15 X); ce polybutadlfene etant en outre Insaponlf table . 

- 3 - Llant dlmprtgnation selon les revendf cations 1 et 2 i un 
extraft sec de 10 h 20X. 

- 4- application d un enduit, selon Tune des revendfcattons I d 3, 
du traitement dans la masse des mat&laux poreux (fun batiment , af in de 
supprimer leur friability, leur puW6ru)ence et leur sensibility & Veau . 



